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(57) L'invention a pour objet une composition pour 
le maquillage en relief comprenant une dispersion 
aqueuse de polymere filmogene, et un agent epaissis- 
sant en une quantite efficace pour que la composition 
ait une viscosite, mesuree a 25 °C, a une Vitesse de 
cisaillement de 200 s""" , superieure ou egale a 4,5 Pa.s 



(45 poises) et inferieure ou egale a 1 00 Pa. s (1 000 poi- 
ses). 

L'invention a egalement pour objet un produit de 
maquillage en relief comprenant cette composition. 

La composition selon l'invention permet notamment 
i'obtention de perles de maquillage. 
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Description 

[0001] La presente invention a pour objet une composition pour le maquillage en relief de la peau ou des phaneres, 
contenant une dispersion aqueuse de polymere, I'utilisation d'une telle composition pour le maquillage en relief de la 

5 peau at des phaneres, ainsi qu'un precede de maquillage de ces derniers. La composition et le precede de maquillage 
selon I'invention sent plus particulierement destines au maquillage de la peau du visage, y compris les levres, du corps, 
des paupieres, des oreilles (et notamment le lobe), et des phaneres tels que les oils, les sourcils, les cheveux et les 
ongles, d'etres humains. L'invention porte aussi sur un produit de maquillage comprenant cette composition. 
[0002] Les produits de maquillage sont couramment employes pour apporter de la couleur, mettre en valeur certaines 

10 parties de la peau ou des phaneres, ou bien encore procurer un aspect brillant, mat, satine a la peau ou aux phaneres. 
Ces produits sont habituellement appliques sous la forme d'une mince couche uniforme. 

[0003] Pour conferer au produit de maquillage une bonne tenue sur la peau ou les phaneres, 11 est connu d'utiliser 
des polymeres filmogenes en dispersion aqueuse. Par exemple, le brevet US-A-3639572 decrit une composition de 
maquillage de la peau comprenant une dispersion aqueuse de polymere tels que les esters polyacryliques. Cette 

15 composition laisse apres sechage un film de bonne tenue sur la peau. Le brevet US-A-41 58053 decrit des vernis-a- 
ongles comprenant une dispersion aqueuse de polymere acrylique formant un film adherant sur les ongles. 
[0004] Avec revolution de la mode, les consommateurs, plus exigeants, recherchent de nouveaux produits de ma- 
quillage permettant d'obtenir des effets de maquillage originaux ou particuliers, et notamment conferant des transfor- 
mations visibles du visage ou du corps maquilles. 

20 [0005] Or, les compositions de maquillage actuellement disponibles sur le marche ne permettent que I'obtention d'un 
film uniforme et lisse et pas de maquillage en relief. Un besoin subsiste done de disposer de produit de maquillage 
dont I'application sur la peau ou les phaneres permettant d'obtenir un effet de maquillage different des films uniformes 
et lisses actuellement obtenus avec les produits disponibles sur le marche. 

[0006] La presente invention a done pour but de proposer une composition de maquillage permettant d'obtenir un 
25 maquillage tridimensionnel, ou en relief, sur la peau et sur les phaneres. 

[0007] La demanderesse a constate qu'un nouveau type de maquillage de la peau et/ou des phaneres pouvait etre 
obtenu a I'aide d'une composition comprenant une dispersion aqueuse de polymere et presentant une viscosite elevee 
particuliere. La composition selon invention conduit ainsi a la formation d'un depot tridimensionnel sur la peau et/ou 
les phaneres. 

30 [0008] Le depot tridimensionnel est obtenu rapidement, voire instantanement, lors de I'application de la composition 
selon l'invention sur la peau et/ou sur les phaneres. Ce depot tridimensionnel peut se presenter sous la forme de 
volumes sensiblement arrondis ou bombes, voire sensiblement spheriques ou hemispheriques. Apres le depot de la 
composition, la surface du depot devient en particulier spontanement lisse et bombee, et les volumes deposes con- 
servent leur forme apres sechage complet de la composition. En particulier, le depot tridimensionnel peut se presenter 

35 sous la forme de perles (ou petites boules) ou bien encore sous la forme de galets. 

[0009] Selon une autre variante de realisation selon l'invention, il est possible de former avec la composition selon 
l'invention des cordons de maquillage ayant la forme d'un cylindre longitudinal, pouvant donner par exemple I'aspect 
d'un bracelet ou d'un collier. 

[0010] De fagon plus precise, la presente invention a pour objet une composition pour le maquillage en relief com- 
40 prenant une dispersion aqueuse de polymere filmogene, et un agent epaississant en une quantite efficace pour que 
la composition ait une viscosite, mesuree a 25 °C, a une Vitesse de cisaillement de 200 s-"" , superieure ou egale a 4,5 
Pa.s (45 poises) et inferieure ou egale a 100 Pa. s (1000 poises). 

[0011] L'invention a egalement pour objet Tutilisation d'une composition telle que definie precedemment pour le 
maquillage en relief de la peau et/ou des phaneres. 
45 [0012] L'invention a aussi pour objet I'utilisation d'un agent epaississant, dans une composition pour le maquillage 
en relief comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene, en une quantite efficace pour que 
la composition ait une viscosite, mesuree a 25 °C, a une Vitesse de cisaillement de 200 s-^ , superieure ou egale a 4,5 
Pa.s 

[0013] L'invention a encore pour objet un precede de maquillage en relief de la peau et/ou des phaneres consistant 
50 a appliquer sur la peau et/ou les phaneres une composition telle que definie precedemmenL 

[0014] L'invention a aussi pour objet un produit de maquillage en relief comprenant un reservoir contenant la com- 
position de maquillage decrite precedemment, ledit reservoir etant en communication avec un orifice de distribution 
de ladite composition et comportant des moyens de pression permettant la distribution de la composition a travers 
I'orifice. 

55 [0015] Dans la pratique, la composition selon l'invention a avantageusement une viscosite, mesuree a 25 °C et a 
une Vitesse de cisaillement de 200 s""", inferieure ou egale a 100 Pa. s (1000 poises) pour etre manipulable. Au dela 
de cette viscosite, la composition est trop rigide et ne permet pas d'obtenir le maquillage recherche. La viscosite est 
mesuree avec un viscosimetre RHEOMAT RIVI 180 (Brookfield) equipe d'un mobile n°4, la mesure etant effectuee 
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apres 10 minutes de rotation du mobile (temps au bout duquel on observe une stabilisation de la viscosite et de la 
Vitesse de rotation du mobile). 

[0016] De preference, la composition selon I'invention a une viscosite superieure ou egale a 8 Pa.s (80 poises), et 
mieux va de 1 0 a 45 Pa.s. (1 00 a 450 poises). 
5 [0017] Avantageusement, la composition selon I'invention a un comportement rheofluidifiant strict, c'est-a-dire que 
la composition se fluidifie (diminution de la viscosite) sous I'effet d'un cisaillement croissant, ce comportement etant 
reversible (augmentation de la viscosite lors de la diminution du cisaillement). En particulier, la composition a un seuil 
d'ecoulement inferieur ou egale a 5 Pa, ce qui signifie que la contrainte a partir de laquelle le produit s'ecoule est 
proche de 0. 

10 [0018] Par ailleurs, la composition a une viscosite rig, mesuree a 25 °C, au repos, c'est a dire a un tres faible ci- 
saillement d'environ 1 0-2 s""" allant de 1 Pa.s a 1 0 ^ Pa.s (1 0 poises a 1 0 ^ poises) et de preference de 1 00 Pa.s a 1 0 4 
Pa.s (1000 poises a 10 ^ poises). Cette viscosite est mesuree a 25 °C avec un rheometre a contrainte imposee RS 
75 de la societe HAAKE, equipe d'un mobile a geometrie cone/plan, le cone ayant un diametre de 20 mm, un angle 
de 1° et un entrefer (distance entre le plateau sur lequel est deposee la composition et I'extremite du cone) de 40|im. 

^5 [0019] Avantageusement, la composition selon I'invention presente un comportement viscoelastique, notamment 
avec un caractere visqueux dominant aux faibles valeurs de la contrainte de cisaillement (c'est-a-dire sous faibles 
deformations). Ce comportement viscoelastique est caracterise par une consistance G* allant de 100 Pa a 5000 Pa, 
de preference de 500 Pa a 2000 Pa, et mieux de 500 Pa a 1000 Pa. En outre, la composition peut presenter une 
elasticite 5 pouvant aller de 25 ° a 70 °, et mieux de 30 ° a 60 °. La consistance G* et I'elasticite 5 sont determinees 

20 en fonction d'une contrainte sinusoTdale ayant une frequence de 1 Hz, mesurees a I'aide du rheometre a contrainte 
imposee RS 75 de la societe HAAKE. 

[0020] La consistance G* correspond au rapport de la contrainte imposee sur la deformation mesuree ; I'elasticite 5 
correspond a Tangle de dephasage de la contrainte par rapport a la deformation. Ces caracteristiques, y compris le 
seuil d'ecoulement x^, sont notamment definies dans I'ouvrage "Initiation a la rheologie", G. Couarraze et J.L. Grossiord, 
25 2eme edition, 1991, Edition Lavoisier-Tec 1 Doc. 

[0021] Preferentiellement, la composition presente une reprise en thixotropie totale ( ou dit a 100 %) allant de 5 
minutes a 50 minutes, mieux de 1 minute a 10 minutes, et encore mieux de 1 minute a 7 minutes, ce qui permet 
d'obtenir des perles de maquillage lors de la distribution de la composition a I'aide d'un tube, notamment d'un tube a 
canule. 

30 [0022] La reprise en thixotropie est determinee a 25 °C avec le rheometre a contrainte imposee RS 75 de la societe 
HAAKE selon la methode suivante : 

On mesure la viscosite rj^ d'un echantillon de la composition a un taux de cisaillement de 
1 s""" apres 10 minutes ; 

35 puis, on mesure la viscosite r|2 du meme echantillon a un taux de cisaillement de 100 s""" apres 10 minutes ; 

puis on soumet toujours le meme echantillon a un taux de cisaillement de 1 s-"" pendant 1 heure en suivant revo- 
lution de la viscosite t|' ; on determine alors le temps au bout duquel la viscosite ri' = t|-|, ce temps correspondant 
a la reprise en thixotropie. 

40 [0023] La composition selon I'invention contient un polymere filmogene se presentant sous la forme de particules 
en dispersion aqueuse pour permettre la formation du depot tridimensionnel sur la peau et/ou les phaneres. 
[0024] Dans la presente demande, on entend par "polymere filmogene", un polymere apte a former a lui seul ou en 
presence d'un agent auxiliaire de filmification, un film isolable. 

[0025] Par polymere sous forme de particules en dispersion aqueuse, on entend une phase contenant de I'eau et 
45 eventuellement un compose soluble dans I'eau, dans laquelle est disperse directement le polymere sous forme de 
particules. 

[0026] Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans la composition de la presente invention, on peut citer les 
polymeres synthetiques, de type radicalaire ou de type polycondensat, les polymeres d'origine naturelle, et leurs me- 
langes. 

50 [0027] Par polymere filmogene radicalaire, on entend un polymere obtenu par polymerisation de monomeres a in- 
saturation notamment ethylenique, chaque monomere etant susceptible de s'homopolymeriser (a I'inverse des poly- 
condensats). Les polymeres filmogenes de type radicalaires peuvent etre notamment des polymeres, ou des copoly- 
meres, vinyliques, notamment des polymeres acryliques. 

[0028] Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent resulter de la polymerisation de monomeres a insaturation 
55 ethylenique ayant au moins un groupement acide et/ou des esters de ces monomeres acides et/ou des amides de ces 
monomeres acides. 

[0029] On utilise de preference des polymeres filmogenes radicalaires anioniques, c'est-a-dire des monomeres ayant 
au moins un monomere a groupement acide. 
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[0030] Comme monomere porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides carboxyliques insatures a,|3- 
ethyleniques tels que I'acide acrylique, I'acide methacrylique, I'acide crotonique, I'acide maleique, I'acide itaconique. 
On utilise de preference I'acide (meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus preferentiellement I'acide (meth)acrylique. 
[0031] Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters de I'acide (meth)acrylique 
5 (encore appele les (meth)acrylates), notamment des (meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C^-C2o, de 
preference en C-, -Cq, des (meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en Cg-C-i q, des (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, 
en particulier d'hydroxyalkyle en Cg-Cg. 

Parmi les (meth)acrylates d'alkyle, on peut citer le methacrylate de methyle, le methacrylate d'ethyle, le methacrylate 
de butyle, le methacrylate d'isobutyle, le methacrylate d'ethyl-2 hexyle, le methacrylate de lauryle. 
10 Parmi les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer I'acrylate d'hydroxyethyle, I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le 
methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de 2-hydroxypropyle. 

Parmi les (meth)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate de benzyle et I'acrylate de phenyle. 
Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement preferes sont les (meth)acrylates d'alkyle. 
[0032] Selon la presente invention, le groupement alkyle des esters peut etre soit fluore, soit perfluore, c'est-a-dire 
15 qu'une partie ou la totalite des atomes d'hydrogene du groupement alkyle sont substitues par des atomes de fluor. 
[0033] Comme amides des monomeres acides, on peut par exemple citer les (meth)acrylamides, et notamment les 
N-alkyI (meth)acrylamides, en particulier d'alkyi en C2-Ci2- Pai'^i '©s N-alkyI (meth)acrylamides, on peut citer le N- 
ethyl acrylamide, le N-t-butyl acrylamide et le N-t-octyl acrylamide. 

[0034] Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent egalement resulter de I'homopolymerisation ou de la copoly- 
20 merisation de monomeres choisis parmi les esters vinyliques et les monomeres styreniques. En particulier, ces mo- 
nomeres peuvent etre polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, tels que ceux 
mentionnes precedemment. 

[0035] Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le neodecanoate de vinyle, le pivalate 
de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle. 
25 [0036] Comme monomeres styreniques, on peut citer le styrene et I'alpha-methyl styrene. 

[0037] La liste des monomeres donnee n'est pas limitative et il est possible d'utiliser tout monomere connu de I'hom- 
me du metier entrant dans les categories de monomeres acryliques et vinyliques (y compris les monomeres modifies 
par une chaTne siliconee). 

[0038] Comme polymere filmogene acrylique utilisable selon invention, on peut citer ceux vendus sous les deno- 
te minations NEOCRYL XK-90®, NEOCRYL A-1 070®, NEOCRYL A-1 090®, NEOCRYL BT-62®, NEOCRYL A-1 079®, 
NEOCRYL A-523® par la societe ZENECA, DOW LATEX 432® par la societe DOW CHEMICAL 
[0039] On peut ainsi citer, parmi les polycondensats utilisables comme polymere filmogene, les polyurethannes anio- 
niques, cationiques, non-ioniques ou amphoteres, les polyurethannes-acryliques, les poly-urethannes-polyvinylpirro- 
lidones, les polyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, les polyurees, les polyuree/polyurethannes, et 
35 leurs melanges. 

[0040] Le polyurethanne filmogene peut etre, par exemple, un copolymere polyurethanne, polyuree/urethanne, ou 
polyuree, aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique, comportant seule ou en melange : 

au moins une sequence d'origine polyester aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou, 
40 - au moins une sequence siliconee, ramifiee ou non, par exemple polydimethylsiloxane ou polymethylphenylsiloxa- 
ne, et/ou 

au moins une sequence comportant des groupes fluores. 

[0041] Les polyurethannes filmogenes tels que definis dans invention peuvent etre egalement obtenus a partir de 
45 polyesters, ramifies ou non, ou d'alkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un 
diisocyanate et un compose organique bifonctionnel (par exemple dihydro, diamine ou hydroxyamino), comportant en 
plus soit un groupement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit 
encore un groupement amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire. Comme polyurethanne 
filmogene utilisable selon I'invention on peut utiliser ceux commercialises sous les denominations NEOREZ R-981®, 
50 NEOREZ R-974® par la societe ZENECA, les AVALURE UR-405®, SANCURE 875®, SANCURE 2060®, AVALURE 
UR-425®, SANCURE 861® par la societe GOODRICH. 

[0042] Parmi les polycondensats filmogenes, on peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les po- 
lyesters a chaTne grasse, les polyamides, et les resines epoxyesters. 

[0043] Les polyesters peuvent etre obtenus, de fagon connue, par polycondensation d'acides dicarboxyliques avec 
55 des polyols, notamment des diols. 

L'acide dicarboxylique peut etre aliphatique, alicyclique ou aromatique. On peut citer comme exemple de tels acides : 
I'acide oxalique, I'acide malonique, I'acide dimethylmalonique, I'acide succinique, I'acide glutarique, I'acide adipique, 
I'acide pimelique, I'acide 2,2-dimethylglutarique, I'acide azelaique, I'acide suberique, I'acide sebacique, I'acide fuma- 
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rique, Tacide maleique, Tacide itaconique, I'acide phtalique, I'acide dodecanedioTque, I'acide 1 ,3-cyclohexanedicar- 
boxylique, I'acide 1 ,4-cyclohexa-nedicarboxylique, I'acide isophtalique, I'acide terephtalique, I'acide 2,5-norborane di- 
carboxylique, Tacide diglycolique, Tacide thiodipropionique, i'acide 2,5-napiitalenedicarboxyiique, i'acide 2,6-napiita- 
lenedicarboxyiique. Ces monomeres acide dicarboxylique peuvent etre utilises seuls ou en combinaison d'au moins 
5 deux monomeres acide dicarboxylique. Parmi ces monomeres, on cinoisit preferentieilement I'acide phtalique, I'acide 
isoplitalique, I'acide terephtalique. 

[0044] Le dioi peut etre choisi parmi les diols aliphatiques, alicyciiques, aromatiques. On utilise de preference un 
diol choisi parmi: I'ethylene glycol, le diethylene glycol, le triethylene glycol, le 1 ,3-propanediol, le cyclohexane dime- 
thanol, le 4-butanediol. Comme autres polyols, on peut utiliser le glycerol, le pentaerythritol, le sorbitol, le trimethylol 
10 propane. 

[0045] Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters, par polycondensation de 
diacides avec des diamines ou des amino alcools. Comme diamine, on peut utiliser I'ethylenediamine, I'hexamethyle- 
nediamine, la meta- ou para-phenylenediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la monoethanolamine. 
[0046] Le polyester peut en outre comprendre au moins un monomere portant au moins un groupement -SO3M, 
15 avec M representant un atome d'hydrogene, un ion ammonium NH4+ ou un ion metallique, comme par exemple un 
ion Na+, Li+, K+, I\/Ig2+, Ca2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+. On peut utiliser notamment un monomere aromatique bifonctionnei 
comportant un tel groupement -SOglVI. 

[0047] Le noyau aromatique du monomere aromatique bifonctionnei portant en outre un groupement -SO3M tel que 
decritci-dessus peut etre choisi par exemple parmi les noyaux benzene, naphtalene, anthracene, diphenyl, oxydiphe- 
20 nyl, sulfonyldiphenyl, methylenediphenyl. On peut citer comme exemple de monomere aromatique bifonctionnei portant 
en outre un groupement -SO3M : I'acide sulfoisophtalique, I'acide sulfoterephtalique, I'acide sulfophtalique, I'acide 
4-sulfonaphtalene-2,7-dicarboxylique. 

On prefere utiliser dans les compositions objet de i'lnvention des copolymeres a base d'isophtalate/sulfoisophtalate, 
et plus particulierement des copolymeres obtenus par condensation de di-ethyleneglycol, cyclohexane di-methanol, 
25 acide isophtalique, acide sulfoisophtalique. De tels polymeres sont vendus par exemple sous le nom de marque East- 
man AG par la societe Eastman Chemical Products. 

[0048] Les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, peuvent etre choisis parmi la resine shellac, la 
gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les copals, les polymeres cellulosiques insolubles dans I'eau, et 
leurs melanges. 

30 [0049] On peut encore citer les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres 
radicalaires a I'interieur et/ou partiellement en surface, de particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans 
le groupe constitue par les polyurethannes, les polyurees, les polyesters, les polyesteramides et/ou les all<ydes. Ces 
polymeres sont generalement appeles polymeres hybrides. 

[0050] La dispersion comprenant un ou plusieurs polymeres filmogenes peut etre preparee par I'homme du metier 
35 sur base de ses connaissances generates. 

[0051] La taille des particules de polymeres en dispersion aqueuse peut aller de 10 a 500 nm, et est de preference 
de 20 a 300 nm. 

[0052] Le polymere en dispersion aqueuse peut etre present dans la composition selon I'invention en une teneur 
allant de 1 % a 50 % en poids, de preference de 5 % a 40% en poids, de matiere seche de polymeres filmogenes par 

40 rapport au poids total de la composition. 

[0053] La composition selon I'invention peut comprendre un agent auxiliaire de filmification favorisant la formation 
d'un film avec les particules du polymere filmogene. Un tel agent de filmification peut etre choisi parmi tous les com- 
poses connus de I'homme du metier comme etant susceptibles de remplir la fonction recherchee, et notamment etre 
choisi parmi les agents plastifiants et les agents de coalescence. 

45 [0054] Le milieu de la composition de I'invention est avantageusement un milieu aqueux contenant de I'eau. La 
teneur en eau dans la composition peut aller de 10 % a 98 % en poids, par rapport au poids total de la composition, 
et mieux de 30 % a 90 % en poids. 

[0055] Pour conferer a la composition selon I'invention la viscosite requise pour obtenir le depot tridimensionnel, la 
composition doit contenir un agent epaississant permettant d'ajuster la viscosite voulue. 
50 [0056] Parmi les agents epaississants utilisables selon I'invention, on peut citer : 

les epaississants cellulosiques hydrosoluble tels que I'hydroxyethylcellulose, la methylcellulose, I'hydroxypropyl- 
cellulose et la carboxymethylcellulose. Parmi celles-ci, on peut citer notamment les gommes vendues sous la 
denomination de "Ceilosize QP 44001 H" par la Societe Amercol, 
55 - la gomme de guar, notamment celles vendues sous la denomination ViDOGUIVI GH 175 par la societe UNIPEC- 
TINE et sous la denomination JAGUAR C par la societe IVIEYHALL, 

la gomme de guar quaternisee vendue sous la denomination de "Jaguar C-13-S" par la Societe Meyhall, 

les gommes de guar non-ioniques comprenant des groupements hydroxyall^yle en C^-Cq. On peut mentionner a 



5 



EP 0 979 642 A1 



titre d'exemple, les groupements hydroxymethyle, hydroxyethyle, hydroxypropyle et hydroxybutyle. De telles gom- 
mes de guar sont notamment vendues sous les denominations commerciales JAGUAR HPS, JAGUAR HP60 et 
JAGUAR HP120, JAGUAR DC 293 et JAGUAR HP 105 par la societe MEYHALL, ou sous la denomination GA- 
LACTASOL 4H4FD2 par la societe AQUALON. 

les gommes de xanthane, de caroube, de scleroglucane, de gellane, de rhamsan, de karoya, 
les alginates, la maltodextrine, I'amidon et ses derives, Tacide hyaluronique et ses sels, 
les argiles, et notamment les montmorillonites, les hectorites, les laponites 
les acides polyacryliques reticules tels que les "Carbopol" de la Societe Goodrich, 

les polymeres poly(metha)crylates de glyceryle vendus sous les denominations de "Hispagel" ou "Lubragel" par 
les Societes Hispano Quimica ou Guardian, 
la polyvinylpyrrolidone, 
I'alcool polyvinylique, 

les polymeres et les copolymeres reticules d'acrylamide, tels que ceux vendus sous les denominations de "PAS 
5161" ou "Bozepol C" par la Societe Hoechst, de "Sepigel 305" par la Societe Seppic, ou de "Salcare SC95" par 
la Societe Allied Colloid, ou encore 

les homopolymeres reticules de chlorure de methacryloyloxyethyltrimethylammonium vendus sous la denomina- 
tion de "Salcare SC95" par la Societe Allied Colloid, 
les polymeres associatifs et notamment les polyurethanes associatifs. 

[0057] Selon I'invention, I'agent epaississant est de preference choisi parmi les polyurethanes associatifs. 
[0058] Les polyurethannes associatifs sont des copolymeres sequences non ioniques comportant dans la chame, 
a la fois des sequences hydrophiles de nature le plus souvent polyoxyethylenee et des sequences hydrophobes qui 
peuvent etre des enchainements aliphatiques seuls et/ou des enchainements cycloaliphatiques et/ou aromatiques. 
[0059] En particulier, ces polymeres comportent au moins deux chaTnes lipophiles hydrocarbonees, ayant de Cg a 
C30 atomes de carbone, separees par une sequence hydrophile, les chaTnes hydrocarbonees peuvent etre des chaTnes 
pendantes ou des chaTnes en bout de sequence hydrophile. En particulier, il est possible qu'une ou plusieurs chaTnes 
pendantes soient prevues. En outre, le polymere peut comporter, une chaTne hydrocarbonee a un bout ou aux deux 
bouts d'une sequence hydrophile. 

[0060] Les polymeres peuvent etre sequences sous forme de tribloc ou multibloc. Les sequences hydrophobes 
peuvent done etre a chaque extremite de la chaTne (par exemple : copolymere tribloc a sequence centrale hydrophile) 
ou reparties a la fois aux extremites et dans la chaTne (copolymere multisequence par exemple). Les polymeres peuvent 
etre egalement en greffons ou en etoile. 

[0061] De preference, les polymeres sont des copolymeres triblocs dont la sequence hydrophile est une chaTne 
polyoxyethylenee comportant de 50 a 1 000 groupements oxyethylenes. En general les polyurethannes associatifs 
comportent une liaison urethanne entre les sequences hydrophiles, d'ou I'origine du nom. 

[0062] Par extension figurent aussi parmi les polyurethannes associatifs, des polymeres dont les sequence hydro- 
philes sont liees par d'autres liaisons chimiques, autre que la liaison polyurethane, aux sequences lipophiles. 
[0063] A titre d'exemple, des polymeres associatifs utilisables dans invention, on peut citer le polymere C-|6-OE-|2o- 
C-16 vendu par la societe HULS (sous le nom Serad FX1100, molecule afonction urethanne et poids moleculaire moyen 
en poids de 1 300), OE etant un motif oxyethylene. Comme polymere associatif, on peut aussi utiliser aussi le Rheolate 
205 a fonction uree vendu par la societe RHEOX ou encore le Rheolate 208 ou 204. Ces polyurethannes associatifs 
sont vendus sous forme pure. 

[0064] Le produit DW 1206B de chez RHOM & HAAS a chaTne alkyle en C20 et a liaison urethanne, vendu a 20 % 

en matiere seche dans I'eau, peut aussi etre utilise. 

[0065] On peut aussi utiliser des solutions ou dispersions de ces polymeres notamment dans I'eau ou en milieu 
hydroalcoolique. A titre d'exemple, de tels polymeres on peut citer, le Serad FX1010, le Serad FX1035 et le Serad 

1 070 vendus par la societe HULS, le Rheolate 255, le Rheolate 278 et le Rheolate 244 vendus par la societe RHEOX. 
On peut aussi utiliser le produit DW 1206F et le DW 1206J, ainsi que I'Acrysol RM 184 ou I'Acrysol 44 de la societe 
RHOM & HAAS, ou bien encore le Borchigel LW 44 de la societe BORCHERS. 

[0066] Les polymeres associatifs utilisables dans I'invention sont en particulier ceux decrits dans I'article de G. Fon- 
num, J. Bakke et Fk. Hansen - Colloid Polym. Sci 271, 380.389 (1993). 

[0067] Dans la composition selon I'invention, I'agent epaississant est present en une quantite efficace pour que la 
composition presente la viscosite telle que definie precedemment. La teneur en agent epaississant peut par exemple 
aller de 0,1 % a 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference de 1 % a 1 0 % en poids. 
[0068] Pour favoriser le sechage rapide de la composition apres la formation du depot tridimensionnel sur la peau 
et/ou les phaneres, la composition peut comprendre des accelerateurs de sechage comme les solvants volatils et de 
preference des solvants organiques volatils miscibles a I'eau, comme I'ethanol. La quantite de tels solvants organiques 
est choisie de telle sorte que la viscosite de la composition soit bien maintenue dans la gamme definie precedemment. 
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Ces solvants organiques peuvent etre present dans la composition en une teneur allant jusqu'a 15 % en poids, par 
rapport au poids total de la composition, (notamment de 0,1 % a 15 %) et de preference jusqu'a 10 % en poids (no- 
tamment de 0,5 % a 1 0 %). Par volatil, on entend un compose apte a s'evaporer au contact de la peau, a temperature 
ambiante. 

5 [0069] La composition peut en outre comprendre d'autres ingredients habituellement utilises en cosmetiques. De 
tels ingredients peuvent etre notamment des agents plastifiants, des agents de coalescence, des charges, des matieres 
colorantes comme les pigments ou les colorants, des cires, des tensio-actifs, des conservateurs, des huiles, des agents 
hydratants, des parfums qui sont bien connus de I'etat de la technique. Bien entendu, I'homme du metier veillera a 
choisir ce ou ces eventuels additifs et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses depot tridi- 

10 mensionnel sur la peau et/ou les phaneres soient conservees. 

[0070] La composition peut etre appliquee sur la peau et/ou les phaneres a I'aide de tout applicateur connu de 
I'homme du metier tels que les brosses, les applicateurs a embout mousse, a plume floquee, en feutre, les pinceaux, 
les spatules. L'applicateur doit etre choisi de telle sorte que le depot de la composition selon invention permette la 
formation de depot tridimensionnel comme decrit precedemment. 

15 [0071] Un autre objet de invention est un produit de maquillage en relief comprenant d'une part la composition de 
maquillage en relief telle que decrite ci-dessus, et d'autre part un dispositif de conditionnement particulier de ladite 
composition. 

[0072] Le dispositif de conditionnement pour la composition selon I'invention peut comprendre un reservoir, destine 
a contenir la composition de maquillage, en communication avec un orifice de distribution de la composition et com- 
20 portant des moyens de pression permettant la distribution de la composition a travers I'orlfice. Selon un mode de 
realisation du dispositif de conditionnement, le reservoir peut comporter une parol souple constituant les moyens de 
pression permettant la distribution de la composition a travers I'orifice du reservoir. Un tel reservoir peut etre notamment 
un tube a parol souple. 

[0073] En outre, le reservoir peut etre muni d'un embout de distribution muni d'une extremite libre comportant I'orifice 
25 de distribution de la composition. L'embout de distribution peut etre notamment une canule. L'orlfice de distribution a 
de preference une section permettant la distribution de la composition sous forme de perles Individuelles ou bien 
encore sous la forme d'un cordon. 

Avantageusement, I'orifice de distribution peut avoir une section allant de 0,03 mm^ a 80 mm^. 
Selon un variante de realisation du produit selon I'invention, I'orifice de distribution peut etre un orifice circulaire dont 
30 le diametre peut aller de 0,1 mm a 5 mm. 

[0074] Le dispositif de conditionnement decrit precedemment permet de deposer facilement la composition selon 
I'invention sur la peau (visage, paupieres, lobe de I'oreille, doigts) ou sur les cheveux, les ongles, sous forme de perles 
individuelles, donnant ainsi un effet de maquillage en volume original. Ces perles peuvent avoir un diametre allant de 

1 mm a 6 mm. 

35 [0075] La composition selon I'invention peut etre egalement appliquee sur la peau ou les phaneres a I'aide d'un 
pochoir: la composition ainsi deposee dans les parties evidees du pochoir conserve sa forme apres le retrait du pochoir, 
donnant ainsi un maquillage sur la peau tres decoratif. 
[0076] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 
[0077] La description qui suit se refere aux figures annexees dans lesquelles : 

40 

la figure 1 A represente, en coupe longitudinale, un produit pour le maquillage en relief conforme a I'invention, 
la figure 1 B represente une coupe selon la ligne 1 B-1 B du dispositif de la figure 1 A. 

[0078] L'ensemble de conditionnement represente a la figure 1 A est designe dans son ensemble par la reference 
45 1.11 est constitue par un reservoir 2 en forme de tube renfermant la composition P a appliquer muni d'une ouverture 
5. Un embout de distribution 3 en forme de canule est fixe sur I'ouverture 5 du reservoir 2. L'embout de distribution 
comporte a son extremite libre 3a un orifice 4 de distribution de la composition P. Get orifice 4 presente une section S 
circulaire, comme montre a la figure 1 B, dont le diametre peut par exemple aller de 0,1 mm a 5 mm. 
[0079] Le tube 2 est muni d'une parol 6 souple. Pour appliquer la composition avec le tube de la figure 1 A, on exerce 
50 une pression sur la paroi 6 a I'aide des doigts pour que la composition contenue dans le tube soit expulsee du reservoir 

2 a travers I'orifice de distribution, via la canule 3. 

Ainsi, la paroi 6 souple du tube 2 constitue un moyen de pression permettant la distribution de la composition P a 
travers I'orifice 4 de distribution. 

Avec ce dispositif de conditionnement, la composition P est distrlbuee sous forme de perles Individuelles. 

55 

Exemple 1 : 

[0080] On a prepare, par simple melange a temperature ambiante, une composition de maquillage en relief ayant 
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la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyuretliane (40 % de matieres seclies) (SANCURE 861 de GOODRICH) 75 % 

polyurethane associatif (Serad FX 11 00 de SERVO HULS) 3 % 

pigment 5 % 

ethanol 7 % 

conservateurs qs 

eau qsp 100% 

[0081] La composition obtenue a une viscosite de 18,4 Pa.s (184 poises), mesuree a 25 °C, a I'aide du RHEOMAT 
RM 180, equipe du mobile n°4, a une Vitesse de cisaillement de 200 S"^ (mesure effectuee apres 10 minutes de 
rotation). 

[0082] La composition a egalement les caracterisdtiques rheologiques suivantes, deterlminees selon les methodes 
decrites aux exemples 3 a 8 ci-apres : 

comportement rheofluidifiant strict 

viscosite rig a 1 0-2 s"'' : 30000 Pa.s (3 1 0^ poises) 

consistance G*: 4 1 0^ Pa 

elasticite 5 : 36 ° 

reprise en thixotropie : 66 % en 5 minutes ; 95 % en 1 heure 

[0083] La composition a ete conditionnee dans un tube tel que decrit a la figure 1 A. 

[0084] La composition a ete appliquee sous forme de perles sur I'extremite des cils. 

[0085] Cette meme composition a egalement ete appliquee sur les cheveux : on a depose plusieurs perles de ma- 
quillage le long des meches de cheveux, conferant un effet de maquillage tres original. 

[0086] La composition a aussi ete deposee sur la peau : les billes formees adherent a la peau laissant sur celle-ci 
des perles de maquillage. 

Exemple 2 : 

[0087] On a prepare, par simple melange a temperature ambiante, une composition de maquillage ayant la compo- 
sition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethane (50 % de matieres seches) (SANCURE 2255 de GOODRICH) 81 ,6 % 
polyurethane associatif (Borchigel LW 44 de BORCHERS) 1 % 
pigment 5 % 
conservateurs qs 
eau qsp 100% 

[0088] La composition obtenue a une viscosite de 5 Pa.s (50 poises) mesuree selon les conditions indiquees a 
I'exemple 1. 

[0089] La composition a egalement les caracterisdtiques rheologiques suivantes, deterlminees selon les methodes 
decrites aux exemples 3 a 8 ci-apres : 

comportement rheofluidifiant strict 
viscosite tiq a 1 0 -2 s""" : 1 00 Pa.s (1 000 poises) 
consistance G*: 300 Pa 
elasticite 6 : 60 ° 

reprise en thixotropie totale a 1 minute 

[0090] On a applique la composition sur la peau a I'aide d'un pochoir: apres avoir retire le pochoir, la composition 
appliquee garde sa forme et permet ainsi d'obtenir un maquillage decoratif sur la peau. 

[0091] En outre, lorsque la composition est conditionnee dans un tube a canule comme celui decrit a la figure 1 A, 
elle s'applique sur la peau sous forme de perles presentant I'aspect de galet. 

Exemples 3 a 8 : Etude comparative pour I'obtention de perles de maquillage 

[0092] On a prepare 6 compositions (exemples 3 a 8) comprenant les ingredients suivants, les teneurs etant expri- 



8 



EP 0 979 642 A1 



mees en gramme : 



Exemple 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Polyurethane 
en dispersion 
aqueuse 


40 IVIA* 


31 IVIA** 


31 MA** 


31 g MA** 


47,7 g MA** 


39,3 g MA* 


Agent 

epaississant 


2(*) 


r\ c/*\ 

0.5( ) 


0,7(*) 


1 (**) 


2,7(**) 


14,75 ( ) 


Etiianol 


3 


3 


3 


3 






Conservateurs 


qs 


qs 


qs 


qs 


qs 


qs 


Pigments 


5 


5 


5 


5 




5 


Eau 


qsp 1 00 


qsp 100 


qsp 1 00 


qsp 1 00 


qsp 1 00 


qsp 1 00 



* AVALURE UR-425 de la societe GOODRICH 
** SANCURE 878 de la societe GOODRICH 

(*) Polyurethane associatif SERAD FX 1100 de la societe SERVO 

(**) Hydroxyethyl cellulose NATROSOL 250 M de la societe HERCULES 



20 (***) gel aqueux de laponite a 9 % en poids de laponite 

[0093] Pour chaque composition, on a mesure la viscosite r|o a 25 °C, avec le rheometre a contrainte imposee RS 
75 de la societe HAAKE equipe d'un cone/plan le cone ayant un diametre de 20 mm, un angle de 1 ° et un entrefer 
de 40 |Lim. On a egalement mesure la consistance G* et I'elasticite 5 sous contrainte sinusoTdale a la frequence de 1 
25 Hz, ainsi que la reprise en tliixotropie selon la methode decrite precedemment. 

[0094] Pour cliaque composition, on a determine I'aptitude a former des perles lorsque la composition est condition- 
nee dans un tube muni d'une canule ayant un orifice circulaire d'un diametre de 1 mm. 
[0095] On a obtenu les resultats suivants : 



Exemple 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Comportement 


RS 


RS 


RS 


RS 


RP 


RP 


Tlo (Pa.s) 


380 


400 


3000 


2x104 


2x105 


8x105 


G* (Pa) 


600 


900 


1300 


1700 


29000 




5n 


68 


44 


37 


32,5 


18 




Reprise en Thixotropie 
(minute) 


5 


5 


45 


50 


50 




Obtention de perles 


splierique 


non splierique 


non spherique 


non splierique 


non 


non 


RS : rheofluidifiant strict 
RP : rlieofluidifiant plastique 
r|o : viscosite mesuree a 10 s"'' 



[0096] On constate que seules les compositions des exemples 3 a 6 permettent d'obtenir des perles distinctes, tandis 
que les compositions des exemples 7 et 8, dont la viscosite au reposrio est trop elevee, ne ferment pas de perles mais 
un boudin. 



Revendications 

1. Composition pour le maquillage en relief comprenant une dispersion aqueuse de polymere filmogene, caracterisee 
par le fait que la composition comporte un agent epaississant en une quantite efficace pour que la composition 
ait une viscosite, mesuree a 25 °C, a une Vitesse de cisaillement de 200 s"'', superieure ou egale a 4,5 Pa.s et 
inferieure ou egale a 100 Pa. s. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que la viscosite va de 1 0 Pa.s a 45 Pa.s. 
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3. Composition pour le maquillage en relief comprenant une dispersion aqueuse de polymere filmogene, caracterisee 
par le fait que la composition comporte un agent epaississant en une quantite efficace pour que la composition 
ait une viscosite tiq, mesuree a 25 °C, a un cisaillement de 1 0'^ s"'' allant de 1 Pa.s a 1 0 ^ Pa.s. 

5 4. Composition selon la revendication 3, caracterisee par le fait que la viscosite va de 1 00 Pa.s a 1 0 ^ Pa.s. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle a une con- 
sistance G* allant de 100 Pa a 5000 Pa, de preference de 500 Pa a 2000 Pa, et mieux de 500 Pa a 1000 Pa, 
mesuree sous une contrainte sinusoTdale ayant une frequence de 1 Hz. 

10 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle a une elasticite 
5 pouvant aller de 25 ° a 70 °, et mieux de 30 ° a 60 °, mesuree sous une contrainte sinusoTdale ayant une 
frequence de 1 Hz. 

15 7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle presente une 
reprise en thixotropie totale allant de 5 minutes a 50 minutes, mieux de 1 minute a 10 minutes, et encore mieux 
de 1 minute a 7 minutes. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle a un compor- 
20 tement rheofluidifiant strict. 

9. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que le polymere fil- 
mogene est choisi dans le groupe forme par les polymeres radicalaires, les polycondensats, les polymeres d'origine 
naturelle et leurs melanges. 

25 

10. Composition selon la revendication 9, caracterise par le fait que les polymeres radicalaires sont choisis dans le 
groupe forme par les polymeres vinyliques resultant de la polymerisation de monomeres choisis parmi les acides 
carboxyliques insatures a,p-ethyleniques, les esters de cesdits acides, les amides de cesdits acides, les esters 
vinyliques, les monomeres styreniques. 

30 

11. Composition selon la revendication 10, caracterise par le fait que les esters des acides carboxyliques insatures 
a,|3-ethyleniques sont choisis parmi les (meth)acrylates. 

12. Composition selon la revendication 9, caracterise par le fait que les polycondensats sont choisis dans le groupe 
35 forme par les polyurethanes, les polyesters, les polesters amides, les polyamides, les resines epoxyesters. 

1 3. Composition selon la revendication 9, caracterise par le fait que les polymeres d'origine naturelle sont choisis dans 
le groupe forme par la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les copals, les polymeres 
cellulosiques insolubles dans I'eau, et leurs melanges. 

40 

14. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que I'agent epaissis- 
sant est choisi dans le groupe forme par les epaississants cellulosiques, les gommes de guar, les gommes de 
xanthane, de caroube, de scleroglucane, de gellane, de rhamsan, de karoya, les alginates, la maltodextrine, I'ami- 
don etses derives, I'acide hyaluronique etsessels, les argiles, les acides polyacryliques reticules, les poly(metha) 

45 crylates de glyceryle, la polyvinylpyrrolidone, I'alcool polyvinylique, les polymeres et les copolymeres reticules 

d'acrylamide, les homopolymeres reticules de chlorure de methacryloyloxyethyltrimethylammonium, les polymeres 
associatifs. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise par le fait que I'agent epaissis- 
50 sant est choisi parmi les polyurethanes associatifs. 

16. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend en 
outre au moins un ingredient choisi dans le groupe forme par les agents plastifiants, les agents de coalescence, 
les charges, les matieres colorantes, les cires, les tensio-actifs, les conservateurs, les huiles, les agents hydratants, 

55 les parfums. 

17. Utilisation d'une composition telle que definie selon I'une quelconque des revendications precedentes, pour le 
maquillage en relief de la peau et/ou des phaneres, le maquillage se presentant sous la forme d'un depot tridi- 
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mensionnel depose sur la peau et/ou les phaneres. 

1 8. Utilisation selon la revendication 1 7, caracterlse par le fait que le depot tridimensionnel se presente sous la forme 
de perles. 

19. Utilisation selon la revendication 1 8, caracterisee par le fait que les perles ont un diametre allant de 1 mm a 6 mm. 

20. Utilisation d'un agent epaississant, dans une composition pour le maquillage en relief comprenant una dispersion 
aqueuse de particules de polymere filmogene, en une quantite efficace pour que la composition ait une viscosite, 
mesuree a 25 °C, a une Vitesse de cisaillement de 200 s""", superieure ou egale a 4,5 Pa.s. 

21. Utilisation d'un agent epaississant, dans une composition pour le maquillage en relief comprenant une dispersion 

aqueuse de particules de polymere filmogene, en une quantite efficace pour que la composition ait une viscosite 
T|o, mesuree a 25 °C, a un cisaillement de 1 0"^ s""" allant de 1 Pa.s a 1 0 ^ Pa.s (1 0 poises a 1 0 ^ poises). 

22. Precede de maquillage de la peau et/ou des phaneres d'etre humain, consistant a appliquer sur la peau et/ou les 
phaneres une composition telle que definie selon I'une quelconque des revendications 1 a 16. 

23. Precede de maquillage de la peau selon la revendication 22, caracterisee par le fait que la composition est appli- 
quee sur la peau a I'aide d'un pochoir. 

24. Produit de maquillage en relief (1 ) comprenant un reservoir (2) contenant une composition de maquillage (P) selon 
I'une quelconque des revendications 1 a 1 6, ledit reservoir etant en communication avec un orifice (4) de distribution 
de ladite composition et comportant des moyens de pression (6) permettant la distribution de la composition a 
travers Toriflce (4). 

25. Produit selon la revendication 24, caracterise par le fait que I'orifice est situe a I'extremite libre d'un embout de 
distribution (3). 

26. Produit selon I'une quelconque des revendications 24 ou 25, caracterise par le fait que le reservoir comporte une 
paroi souple (6) constituant les moyens de pression permettant la distribution de la composition a travers Torifice. 

27. Produit Selon I'une quelconque des revendications 24 a 26, caracterise par le fait que le reservoir est un tube a 
paroi souple. 

28. Produit selon I'une quelconque des revendications 24 a 27, caracterise par le fait que Torlfice de distribution a une 
section allant de 0,03 mm^ a 80 mm^. 



EP 0 979 642 A1 




EP 0 979 642 A1 



RAPPORT PARTIEL 
Office europ6en RECHERCHE EUROPEENNE 
des brevets qui selon la regie 45 de la Convention sur le brevet 

europ^en est consider^, aux fins de la procedure ult^rieure, 
comme le rapport de la recherche europeenne 



Numero de la demande 

EP 99 40 1776 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categone 



Citation du document avec indication, en cas de besoin, 
des parties pertinentes 



Revendicatiorr 
concemee 



CLASSEMENT DE LA 
DEMANDE (lnt.Cl.7) 



P,X 

A 
A 



FR 2 339 393 A (L'OREAL) 
26 aout 1977 (1977-08-26) 

* page 6, ligne 2-4; revendi cations 1-18; 
exemples 1,2 * 

FR 2 679 769 A (POLA CHEMICAL) 
5 fevrier 1993 (1993-02-05) 

* exemple 1 * 

WO 95 03778 A (UNILEVER PLC, UNILEVER 
N.V.) 9 fevrier 1995 (1995-02-09) 

* le document en entier * 

WO 99 06011 A (LANCASTER GROUP GMBH) 
11 fevrier 1999 (1999-02-11) 

* exemple 8 * 

GB 1 110 240 A (CHAS. PFIZER & CO.) 

GB 1 180 968 A (L 'OREAD 

11 fevrier 1970 (1970-02-11) 



1-23 



A61K7/02 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnt.CI.7) 



A61K 



RECHERCHE INCOMPLETE 



La division de la recherche estime que la presente demande de brevet, ou une oj plusieurs revendi cations, 
ne sont pas conformes aux dispositions de la CBE au point qu'une rec^erclie significative sur I'fetat de 
la technique ne peut Stre eftectuee, ou se utement partisllement, au regard ds ess revendlcations. 

Revendications ayant fait I'objet d'une recherche complete: 
Revendications ayant fait I'objet d' jne recherclie incomplete: 
Revendications n'ayant pas fait I'objet d'une recherche: 
Raison pour la limitation de la recherche: 

voir feuille supplementaire C 



Lieu de ia recherche 



LA HAYE 



Date cfachevement de la rechercfie 



9 novembre 1999 



Examinateur 

Glikman, J-F 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 



X : particulierement pertinent a tui seul 

Y : particulierement pertinent en combinaison avec un 

autre document de la meme categorie 
A : arriere-plan technologique 
0 : divulgation non-ecrite 
P : document inlercalaine 



T : theorie ou principe a la base de rinvention 
E : document de brevet anterteur, mais publie a ia 

date de depot ou apres cette date 
D : cite dans la demande 
L : cite pour d'autres raisons 

& : membre de la meme famille, document correspondant 
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des brevets 



RECHERCHE INCOMPLETE 
FEUILLE SUPPLEMENTAIRE C 



EP 99 40 1776 



Numero de la demande 



Revendi cati ons ayant fait 
I'objet de recherches incompletes: 
1-28 



Raison pour la limitation de la recherche: 

Les revendi cati ons 1-28 presentes ont trait a une composition definie 
(entre autres) 

au moyen de plusieurs parametres: 

-une plage de viscosite (parametre PI) a une Vitesse de cisaillement 
definie (parametre P2) 

L'uti 1 isation de ces parametres est consideree, dans le present contexte, 
comme menant a un manque de clarte au sens de VArticle 84 CBE. II est 
impossible de comparer les parametres que le deposant a choisi d'utiliser 
avec ce qui est revele dans I'etat de la technique. Le manque de clarte 
qui en decoule est tel qu'une recherche significative complete est 
impossible. Par consequent, la recherche a ete limitee aux exemples 
presentes dans la description, a leurs vari antes evidentes et a des 
compositions correspondant a 1 'esprit general de la demande. 
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